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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<fj) Ruckseitenbeschichtetes Kiebeband auf Nahviiesbasis 

@ Klebaband mit einam Nahvliestrager, dessen Unterseite 
mit einer Klebebeschichtung versehen ist 
dadurch gekennzeichnet, daS auf der Oberseite das Tragers 
zunachst eine Beschichtung aus Scbaum und anschJie&end 
eine aus Lack Oder nur aine Beschichtung aus Lack aufge- 
bracht ist. 




Die foigandan Angaben sind dan vom Anmelder aingaraichtan Untarlagan entnomman 
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1 erfolxt bevorzugt nach dem im folgenden be schriebe- 

Beschreibung «J° Verf ahren. Zunachst wird nach dem Rak elver fahren 

Die Erfmdung bezieht sich auf ein £ tSl^^S^^SSS^^ 

einem Nahvliestrager besteht, auf desseo ' ObersKt zu scna kalandert, was zum einen zu emer Verdich- 

SteineBeschichtungausSchaumundanschheBend 5 anderen zu e iner Anvernetzung des 

efnf au^ Lack oder nur eine Beschichtung aus Lack tung und ZU m Lackschicht aus Acrylatiack 

aufgeb«cht ist und der auf seiner Unterse.te nut emer Sctaumes^t^ Qbtf der Schaum . 

"tSS^S^^ * "xtilenTr ag er '^S^ 

,Ma«^M94 01 037 bekaimt.wob«todiesOT ,o 1 ei S ner se lbstklebenden Beschichtung, 
Klebeband bevorzugt druckempfmdliche Haftklebebe- ^ e ' e . ™ r Weise erfolgen . Vorteilhaft ist die her- 
^^ataKlebebescbichW^^r^ ScheDurchfuhrungderBescWchtungmitS^h- 
Wese Klebebander sind zwar emfach im _ Aufbau, zei- kommn^ : ktelmassen> besser aber erfolgt 
gen aber erhebliche Nachteile m der praktiscben An- J^ en ^ , os oder fast beruhrungslos mittels 
J^I»Ob«lll<^^^lff 15 JBSSS (vergleiche DE-PS 3^6.100^ wobei 
vielen kleinen Erhebungen und dazw«chen hegenden ae voUilachig e oder auch segmentate Klebebe- 
Talem ergeben zunachst leichter abrollbare ^ban- eme ^ vo S der gOnW^ Pan- 
der aber aUgemein sind unebene Tragermatenahen fur scnic ^^^h auf diese Patentschnft DE-PS 
Sebeb^ eher unerwiinscht, denn sie fuhren bei der meter ™£ enomme n. insbesondere zur Viskositat 
Anwendung zu mangelhaften Verklebungen, ema bem, 20 "J^™. jj* g en> zu den ver wendeten Sieben, Bahn- 
mem-lagigen Umwickeln von Kabelbaumen^Haft- and ^ ^ sonstigen MaBnatoen. Aber 
wirkung des Klebebandes am neuen «f^~^J | uch die Beschichtung mittels Tiefdruck und Spruhen 
Tusatzlich dadurch vernngert, dali aurcn aie . Anwendung kommen. 
SeSsTextilsalsTragerunddurchdenVemchta^ k ^ a ^^d kL m vielen Variationen hergestellt 

ebe Behandlung der Tragerruckseite «ch beun Ab^l- 25 J*-"*, M5glichkeit wird im anschheBenden Bei- 

len des Klebebandes von emer spid dargelegt: 

zeiet daB einzelne Stoffasem aus dem Bereicn aer an v 

deftberflache des Tragers freiliegenden Fasern an der Beispie , 
Klebebeschichtung verbleiben. Weiterhin ist das textile 

TrSennaterial durch auflere mechanische Beanspru- 30 viiestrager mil einem Hachengewicht von 
ISTnem erhohten VerschleiB W"*™ ioJg m" aus Polyamid, der von der Firma Techtex 

Standzeit des Klebebandes im praktischen Gebrauch wu^ werden k ^ wifd mem S paimrah- 

^eThTer vorliegenden Erfmdung liegt die Aufgabe ^^^^SSJSS^^ 
JSLdTeto Klebeband der schon beschriebenen Art 35 seated |^ e ^ sc ^ ind f gkeit von 30 ra/min in emem 
z^erbessern, insbesondere so, daB beim Abwickeln |^' n ^R ake ^ erfahre n,wobei der Rakel erne Position 
^n f er spirdformigen Rolle keine VerscWechterung ^f™ nit der Streichunterwalze emminmt^, 
der Haftfahigkeit des Klebebandes zu beobachten at von ^ Schaumg ewicht von 250 %l\ ergibt An- 
Sd glSchzeitig die VerscWeiBfesugkeU des Klebeban- ^ 

w^ese Aufgabe durch ein Klebeband mit nen ^i^SSSSS^S^ 

eiSm Nahvliestrager, dessen "J S> ^wlf £J**» bei 150»C bis «d ^ 

Schaum- und Lackschicht oder nur mit emer LacK mi; b ka landert was zum einen zu emer 

fchSversehen wird, wodurch 45 ?™« und zum anderen zu einer Anvernetzung 

K«T Schaum/Lackschichtkombination i bzw de ten D ^STrfo1gt ebenfalls in einem Spannratoen- 

Uckschicht erhSht und ^"g^J^ Setae? bei eine^ ^Bahngeschwindigkeit 50 nVmrn, 

flache beim mehrlagigen Umwickeln darsteUt Wener x mm halo enfreier Acrylatlack (Primal 

lun wird die Einschrankung der Haft ahigkei der ^Kle- 50 wod« Rohm Haas) Quadratmeter 

SLhichtung beim Abrollen von emer Rolle verrm- werdea Die Trocknung der Ucksctoht fin- 

gC Ss Trager fUr das Klebeband kommt ein Nahviies ^^^SJZlSS^^ A 
zum EmsaS Ein Nahvlies wird aus einem Vhesmatenal ^ e £fX^^ ™* 
Reiner Vielzahl paraUel zueinander verlaufender 55 D ' mer N ^ bei einer Bahngeschwindigke t 

Ste gebildet Diese Vte entstehen durch das ; Emna- an "gj™^ ^ Terap er a tur von 60'C ebe^aU 
hen Oder Nahwirken von textilen ' Fadea Ein parages von wobei de Messerrakel senkrecht 

^es wird beispielsweise auf N«"«*»^SSS z^StreichunterwaUesteht,aufgetragen. 
t«tk "Maliwatt" der Rrma Mahmo schon seit lingerer 

S hwgeSt und ist unter anderem bei den Firmen «, Patentansprflche 
£eii ura d Tecntex GmbH beziehbar. Ais 

ASSgsmateriaUen fur den textilen Trager sind .&b» Hebebuid mit einem Nahvliestrager, dessenU"- 

Polyester-, Polypropylen- oder Baumwollfa- * Kiebebeschichtung versehen st, 

«m vorTSfn Die voTliegende Erfmdung »t aber ^^ekennzeichnet, daB auf der Oberseite 

"c^tauPd^rgenanntenMaterialienbeschrankts^^^ 65 zunachst e ine Beschichtung aus 

esKeneife VielzahlweitererFasernzurHerstellung d-^ aus Lack oder nur 

eineBeschichtungausUckaufgebrachfs 
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2. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das NShvlies insbesondere aus Poly- 
ester-, Polypropylen-, Viskose-, Polyacryi- oder 
Zellulosefasern besteht. 

3. Klebeband nach Anspruch I, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, dafl die Schaumschicht durch das Auf- 
schSuraen einer halogenfreien Acrylatdispersion 
aufgebracht ist 

4. Klebeband nach Anspruch l f dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Beschichtung mit dem Schaum to 
insbesondere eine Dicke zwischen 20 und 60 jxm 
aufweist. 

5. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein halogenfreier Acrylatlack aufge- 
brachtist 15 

6. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung mit dem Lack insbe- 
sondere eine Dicke von 0,5 bis 5 urn aufweist 

7. Klebeband nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Klebebeschichtung eine selbstkle- 20 
bende Beschichtung ist 

8. Verwendung ernes Klebebandes nach Anspruch 
1 zum Bandagieren von Kabelbiumen, wie sie ins- 
besondere in der Automobilindustrie eingesetzt 
werden. 25 
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